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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ Verbundwerkstoffplatte 

(§) Beschrieben wird eine Verbundwerkstoffplatte mit einem 
Kern aus mehreren Lagen von kunstharzimpragniertem 
Kraftpapier, der beiderseits mit je einer Deckschicht aus 
impragniertem Deckpapier verbunden Ist. Zur Vermeidung 
der Splittergefahr bei Zerstorung der Platte und Verbesse- 
rung der elektrischen Durchschlagfestigkeit sowie der me- 
chanischen Belastbarkeit wird In die Platte eine Gewebe- 
oder Vlieseinlage aus Glas oder synthetischem Material 
eingebracht Die erfindungsgemaBe Platte ist besondars im 
Mittelspannungsschalterbau mit Betriebsspannungen uber 
20 kV geeignet. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Verbundwerkstoffplatte 
mit einem Kern aus mehreren Lagen von kunstharzim- 
pragniertem Kraftpapier, der beiderseits mit je einer 5 
Deckschicht aus impragniertem Deckpapier verbunden 
ist 

Derartige Werkstoffe werden insbesondere im Mit- 
telspannungsschalterbau fiir Ober 20 kV Betriebsspan- 
nung verwendet Die eingangs genannten traditionellen 10 
Laminate erftillen jedoch nicht mehr die gestiegenen 
Anforderungen, weil sie nicht hinreichend elektrisch 
durchschlagfest sowie crashfest sind. Werden derartige 
Platten beispielsweise bei einem KurzschluB zerstort, 
spiittern sie, was bei den dann erforderlichen Reparatur- 15 
arbeiten zu Verletzungen fuhren kann. AuBerdem be- 
steht die Forderung nach hdherer mechanischer Belast- 
barkeit der Platten. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine 
Verbundwerkstoffplatte zu schaffen, die hdhere elektri- 20 
sche Durchschlagfestigkeit sowie mechanische Belast- 
barkeit besitzt und bei Zerstorung nicht splittert 

Die Erfindung sieht dazu eine Verbundwerkstoffplat- 
te der eingangs genannten Art vor, welche eine Gewe- 
be- oder Vlieseinlage aus Glas oder synthetischem Ma- 25 
teriai aufweist Dadurch wird vermieden, daB die Platte 
bei Zerstorung splittert, weil die Einzelteile einer zer- 
storten Platte durch das Gewebe oder Vlies zusammen- 
gehalten werden. Ferner wird eine erhohte elektrische 
Durchschlagfestigkeit und mechanische Belastbarkeit 30 
erreicht 

In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung ist die 
Einlage harzimpragniert Die Einlage kann zweckmaBig 
zwischen wenigstens einer der Deckschichten und dem 
Kern eingebracht sein, es empfiehlt sich jedoch, je eine 35 
Einlage beiderseits des Kerns vorzusehen. 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird anhand 
der beigefOgten Zeichnung im einzelnen beschrieben, in 
welcher die einzelnen Schichten und Lagen quer zu ih- 
rer flachigen Ausdehnung auseinandergezogen und 40 
nicht maBstablich dargestellt sind. 

Danach besteht die erfindungsgemaBe Platte aus ei- 
ner Melamin-Deckschicht 1 als Overlay. Unter dieser 
Deckschicht 1 ist ein farbiges Dekorpapier 2 angeord- 
net, dessen Dekor je nach den Wiinschen des Verwen- 45 
ders gewahlt werden kann. Das Dekorpapier kann bei- 
spielsweise ein Flachengewicht von 120 g pro Quadrat- 
meter besitzen. 

Unter das Dekorpapier 2 ist eine Einlage 3 aus Glas- 
oder Kunststoff-Gewebe oder -Vlies eingebracht, wel- 50 
ches mit Harz impragniert ist 

Die Einlage 3 liegt Qber einem Kern 4 aus mehreren, 
im dargestellten Beispiel 14 Lagen von Kraftpapier, das 
kunstharzimpragniert ist Die Anzahl der Lagen sowie 
das Flachengewicht des Kraftpapiers bestimmt sich 55 
nach der gewQnschten mechanischen Festigkeit und 
elektrischen Durchschlagfestigkeit 

Auf der der Einlage 3 gegenttberliegenden Seite des 
Kerns 4 ist eine weitere Einlage 5 auf den Kern 4 aufge- 
bracht, die von gleicher Zusammensetzung wie die Ein- 60 
lage 3 ist, also aus Glasgewebe- oder -Vlies oder aus 
einem Gewebe oder Vlies aus synthetischem Material 
besteht und harzimpragniert ist 

Auf die AuBenseite der weiteren Einlage 5 ist ein 
weiteres farbiges Dekorpapier 6 von etwa I20g/qm 65 
aufgebracht, welches nach auBen mit einer weiteren 
Melamindeckschicht 7 als Overlay abgeschlossen ist 

Die genannten Schichten und Einlagen werden in der 
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Warme unter hohem Druck zusammengepreBt, so daB 
sich nach Abkuhlung die erfindungsgemaBe Verbund- 
werkstoffplatte ergibt Diesehat gegenuber herkdmmli- 
chen Verbundwerkstoffplatten gleicher Starke eine we- 
sentlich h5here elektrische Durchschlagsfestigkeit so- 
wie mechanische Festigkeit und kann bei Zerstorung 
nicht spiittern. Ferner besitzt die Platte eine erh6hte 
Schlagbiegefestigkeit sowie Biegesteifheit Bei einer 
Starke einer erfindungsgemaBen Platte von etwa 5 mm 
kann der Kern eine Starke von 4,8 mm besitzen, so daB 
die beiden Einlagen nur wenige zehntel Millimeter stark 
sind. 

Patentanspriiche 

L Verbundwerkstoffplatte mit einem Kern aus 
mehreren Lagen von kunstharzimpragniertem 
Kraftpapier, der beiderseits mit je einer Deck- 
schicht aus impragniertem Deckpapier verbunden 
ist, gekennzeichnet durch wenigstens eine Gewe- 
be- oder Vlieseinlage (3, 5) aus Glas oder syntheti- 
schem Material. 

2. Platte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Einlage zwischen wenigstens einer der 
Deckschichten (2, 6) und dem Kern (4) eingebracht 
ist 

3. Platte nach einem der vorstehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Einlage harzim- 
pragniert ist 
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